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Berlin, devant laquelle MM. Cowles frères avaient attaqué M. Héroult en contrefaçon : nous ne reviendrons pas sur cette discussion.
Le charbon de bois qui a été converti partiellement en graphite est vebroyé et mélangé avec un lait de chaux et on recommence l'opération.
Le métal coulé est refondu avec de la fluorine et coulé en lingots. Enfin, la scorie est rebroyée et lavée pour en dégager les parcelles d'alliage qui sont restées mêlées au charbon.
USINE   D'OLDHAM ( près Birmingham).
J'ai tenté de visiter cette usine et, malgré tous mes efforts, je n'ai pu y pénétrer. Il m'a été dit que la fabrication, telle que je l'ai décrite, a été suspendue, et que depuis les nouveaux essais qu'on y fait, l'entrée en est interdite à tout le monde. Il résulte en tous cas des renseignements que j'ai recueillis, que cette usine a dû suspendre sa fabrication en raison de l'élévation du prix de revient de l'Ai, eu égard au cours actuel de ce métal.
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ilbons dans les fourneaux à mesure qu'ils                            I
